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Die Erfindung betvifft ei:i waSrlges Flaminolwt&uiLlitel, de 
oich voTzagswolee bwd Behandeln von Textiliton* insoeronde 
re von Tepplchen, eJ.3r.3t-1 



Es Bind action gahlrelcfce Yei'jroia'en und KlVS-al fc^v/iclceXt 
worden, veracjaULodenu ce St off e feue;?bes "uSndig su iflaoben 
Die bekannten Mi fete 1 zur Heretallung fla^enbentandJ jf.er 
Textiiien mid jiisbacsondertt die bekannten Mittol -^ir (fur 
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stellung f laiatnenbeBtSndiger Teppiche konrrten b Lwlang des 
ha lb nicht bsfriedigen, well ala 9 uta vrirks&ui % \ $ein, In 
eolchen Mengeo aufgebracht werflen rauBtsm, daB di>s rait decs 
Plammeehutssiitfeel beliandelte Material siach devd S^ockrsen 
eine Gewiclrfcszunalirse ?/on mindastens 1o ^ aufvre.tnt.-i AtiBsr- 
&e® feaban ?iele der be ka note a MIttel den wei terpen ffachteil, 
daS sie aisht wsecl^eet&ndig eind unci die tail; 51g@& 
flaumsohntBmltteln hebaadelten ffieppiche ioeliE itelnigen rait 
Nasser* SeifenltJsungen, Trockenschauto odor and-?ren Troeksn- 
odar NaSreinigungsraitteln ihre feuerberaenfies Sig^naofeaffcen 
ga&ss oder teilweise verlie^en, so dafl f sutfiinde^*; r*acli wis- 
derholten ReindLgung&n, die feuerbs&tandige Siop.^.^ate civag 
vollstSndig abgetragea odar e*n?3iB;rfc vjiri 

Dea? Erfindung liegt tile Aufgabe zugrunde, ein .vSz'Ig^s 
PlammachutJstnittel su sntwickeln, das sisfc be^oni^s ««? 3e« 
hand lung von Text! lien und insbescmdere von Tspplche a elg™ 
net und daa schon beiin Auftragen in angewSton Li^i kXeLnen 
Mengen ale Flammfiohatssioittel wLrksam JUri , Aufie'.?*em eoll -Sas 
fianiigsahut&aittel waschfe^t seia, 00 da 8 die druilt beka&- 
del ten Seppicfee wiedet&olt ai'S tfasee:? w&S/- ? .f # -jr. Raini- 
g3m^tni':teln behandeLt \;e?den konnen, ohsi-5 ?*ifl f.^fe©.: 1 
£suerbe8i&'adXgkeJ.t verloren gnh!; oder ttijrdi?^*;, 
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Dieoe Aufgnbe lot dsdurcb gelSst worden, dafi das waBrige 
Pleurals chut zmiitel erfinduugageffiafi ein Soliaunrailttel, eine 
Mischung aas Harnatoff oder Thioharnstoff und tnindestens 
e\aem sauren oder noutraleu Ester aus polyhalosenier*eiB 
Propanol und Phccpborsaure c MonoaffiidopUosphorsSure oder 
DiaaidophOGphorsaure bsrar- den Salzen der genannten sau- 
reu Ester mil; einst- Base. sir. wasserlSslicbes Awir- Aide- 
hydharz sowie eicen siiui-ebilderden Eatalysator enthalt- 

Als besondera vorteilbaft hat es sich erwiesen- wenn der 
Propylrest des Esters mi* Brora oder Ohio/? ba lo onier t ist, 

GemUS einer bevorzug^en / asf iihrungsf oral betrag^ der Anteii 
des Scnaunraittels etwa o,7 bia 1o Gewichta ~$ t vorzugsweiae 
3,5 bis 4 Gewicbts • jf , der An toil der Harnatoff/Ester-Mi- 
sehung etwa o,7 bis o «ewicbts-?6, vorzugeweisa etwa 3 G«- 
vlohta-jf, der Anteii den wasserlSalichen Harzer? etwa o,2 
bis 5 Gewich^s-^, vorzugeweiee etwa 1 Gewicbts^ und der 
Anteii des saurebildcnder. Katalysators etwa o, ! bia 2 Se- 
wiob.ts-96, vorzugaweise etwa o,3 Gewichta bezogen auf daB 
Gesaratgewich+ der w&Brigen Mischung o 



Ale Schaumaittel .in c'em vaflrigen IlaoiBnciiUtziti^tel haben sich 
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AmmoniuTBsalse, Alk&libalogenide and Sulfamins&ure sowie 
Miechungen dieser Yerblnduagen vorteilfo&ft erwiesen* Be- 
sondere geeignet Bind AtmsoniutBbromifi, Diaistaoaiuapliospliat,, 
AtntnoaiutGSulfaraat, Amtnoniutachlorid , Ammoniumth±oojanat s 
Natriutab^omid, Kaliumbro^id , Kaliuimshlorid , Lithiuateoffiifi 
and Misckuagen davono 

lanz besonders vorteilhafi^ sind Mischungea &us Ammonium- 
brotaid imd Diammoniumpliosphat Am GewichtsTerh&llmis 1 s H 
Oder eiae Miecfaung aus AigiEoniiunbromid 9 Diammoni^taphosptet 
md Amraoaiumsulfamat im Gewiohtsverfealtnis 1 ; 2 t 1 fl 

Torsugs^eise en thai t das erfindungcigem&Be Plammscliutzaslt- 
*el Harnstoffestersischungerio Stat* £es Hams toffs kann mit 
^ergXeic&barem Erfoig aber audi Thl charts toff zmammen mit 
den vorgenannten Esteru eingesetzt warden. 

Als Eeter kann jede beliebige Yerbindimg aas elnem polybro- 
^iertesa- odes? polychlorierten Propa&ol u&d Phosphors Sure , 
Aroldopfeosphorsgure oder D lata id opiiosphors a&r e eicgesetst 
v/erderio Soweit os sicfe bei den g^nanntesi Verbinfiuagen Earn 

. ra lira E&tBT Isandelt, kbn&ea auch Seven ASditicussalse ml* 
;Msen 763roendei ror&eao Katttrliefe fcSnneu die ge&aairfceii Ester 

- - • - * f . * ■ - " " j 
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Oder Esteralse auch ira Ssmisch vorliegen* Za den its Rah- 
men der Erfindang bevorsagt verwendeten Eater n gehSrea; 
das MonoatamoniuTDBais des Phosphorsfture -=bis«-(2 p 3-dibrora- 
• Propyl) Eaters, das Monoaratnoniurasalz dee Phosphors Sure- 
2 , 3-dibrompropyl Esters eowie das DiammoniuraealE des 
Phosphors &ure~2 P 3- dibroinpropyl Esters 0 

Mit beso&derexs Yorteil \*erden Mischunge& ans Harnstoff und 
deua MoBoasamoniutDsalz des Phosphor8aure-bi8-{2 9 3-dibrotnpro«> 
pyl) Esters im Gewichtsverhfiltiais 1 s 2 verwenrteto 

Mit gutera Erfolg vjeraea aber auch Misclmngen aas Harnstoff 
und derc Moaoammoniiiiasals des Phosphor a &ure«2 f 3~dibrosapro~ 
pyl Esters im (JewiohteverhSltais 1 : 2 eingesetst. 

Zu dan bevorsugt verwandeten Haras t of f/Ester~Mischungen 
gehSren auSerae© die tfolgenden Kombinationen: Eine Misahung 
am Karnstoff mid dew DiatmBonissinsalB des Phosphor stkrjre«2, 3- 
dibro&propyl 2sten?& la ^awlchtsverh&ltnls? 1 : 2 sowie eine 
Mi&chtmg a us HarmrkofiT $ &em MonoanrciotiiuiBsals das Phosphor- 
saure"b.ie-{2 v 3-dibroTapropyl) Esters und deia Monoammoniiim - 
salz d©3 Phor>phorsaure- 2 f 3- dibrorapropyl Esters im Gewichts- 
verhllltnis 5 : 1 ; 1-, 
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Unter den in darn ©rfindiaagegemSBen FlaaiDSchutzaiittel aa- 
wandbaren waaserlBs lichen Ainin-AIdehyd-Harssen werden 
Harnstoff-Iforffialdehyd-Harsse, Melatain-SIyoxal-Harze^ Saaoi 
din~For©aldehyd-Hsrse 5 3aauidiE-Gl yoxal- Harze ? 2€elamin-» 
Forma Id ehyd -Bar p Earns 1; ox f-Glyoxal und Miechungaa da« 
-?on be¥orsugtp Dae heijBt 9 die Aaaiofcoaipo&ente das wagae^-- 
io s lichen Arain-Aldehyd -Hawses 1st Earns tof£ * Mslavln oder 
G&anldin uad di© AldeliydlconjpoaeEte 1st Porosis: ^yd oda^ 
Slyoxal, 

5a besonders gasigaet £>ai der Ee^etellmig tl&mmfe&%&£ 
Eeppiefce toabsn sioh vjass^riSslicfes Hel^in-Por^ai3eJiT^- 
Ha2?ze erwieeeiio 



Als sfiu2?ebildende Katalysatoren vrerdeaa ia d©^ g ^finfiuGge- 
gemaflen waflrigen Mischimg ml* Vorteil SSare^Aid Ltiorssisal- 



Baupt- and Babsngruppe iBit Sfiuren 7dxrcr&Qd9tn To jfrstigEnsrels©. 

sollen die Alkyl- oder Hydroxys Iky latai^e 1 Mb % Kohlen-* 

etoffaiSome eiatiialten, Besondars gaslg&s ft 3iad 2-- dtiyrl-J:- 

atninopropaaol-hydrochlorid 9 ^Araiaobut a ^ol-feyd^ochloric; * 

* 

thyl- 2-a«iinopropaaol^hydrob^oiaid f a-P2?opyl& sin~lhydyo« 
shlori&U Ithaiiolaffiin-liydrochlorids Ziukchlorid und Hagac- 



se von Alkyl « oder HySrosyallrytaiaiaea 




siumchlorid 
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G&nz beaonders wirksa© haben eich erfindungsgemafle Plataw- 
selmizmitiel der foigenden Rezepturen erwiesen: 

Re sept ur A 

t ii i ^■ tw i t~ i ■ i r— r 

Etwa 3,5 Gewiohts~£ einer Mischung aus Amraoniumbrotnid und 
Diaamoniumphosphat its Ge^ichtsverhSltnis 1 : * , 

etwa 3 Gewichts-# einer Mischung aus HarnstoJTf und dew Mo~ 
nosmaoniumsals des Pfcosphors&ure-bis- = '2>3~dibrocipropyl) 
Esters itn Gewichtsverh&ltnis 1:2, 

e1;va 1 Gewichts-^ eines wasserlBslichen Melamin-Pormalde- 
hyd<-Harses und 

-2 

etwa o f 3 Gewiclrte-£ 2-MethylWininopropanol-hydrochlorid, 
bezogen auf das Sesamtgewiekt de^ wiiSrigen Mischung^ 

Heaeptar B 



Etwa 4 Gewichts-j6 einer Mischung aus Ammoniumbroaid , Di- 
aomoniuisphosphat und AtntBoniutsasulfatsat ±m Gewichtsverhftlt- 
nis 1:2:1, 

etwa 3 Gewicnts-^ eiaer Mischung aus Barnstoff und deo Mo 
noaunncniuBsalz des PhoBp&oreaure--biB~.'2 f 3-ditirompropyl) 
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Esters im Gewichteverb&ltnie 1:2, 

etwa 1 Sewichts-^ eines wasser 18b lichen Melamln-Pormia©- 
hyfl-Harzes und 

etwa o,3 Gewichte-^ 2~Methyl~2-arainopropanol"hydrochlorid, 
bezogen auf das Geearatgewicht der wMBrigen Mlschung* 

Bei den in den erfindungagem&Ben Flanraschutzniitteln einge- 
setzten Salze saurer Ester handelt es sicn vorzugsweiee um 

a 

Ammonium-, Alkali- oder Erdalkaliostallsalzeo 

Die erfindungegemfiSen waerigen Plammechutzmittel sind be- 
sondere fiir die Behandlung von Teppichen geeignet„ Sie k3n» 
nen nattirlich auch zur Heretellting flammfeeter lextilien 
verschiedeneter Art, Polsteruagen, Decken, Wandstoffbeklei- 
dungen odo dgl„ verwendet werden„ 

Die einmal rait dem erfiadungsgeaafien wSBrigen Flammschutz- 
mittel behandelten Seppiohe bleibea auch nach zahlreichen 
Reinigungen mit Waseer und Shampoon flammfeat,, Von beson<= 
derea Vorteil ist, da8 sie ihre Peuerfeatigkeit beibehal- 
ten auch dann, wenn nur eehr geringe Hengen deo Flamm- 
schutzmittels au£ den Teppich aufgetragen worden aind e Die 
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erfindungsgetnafle Kombination der EinzeXbestandteile erlaubt 
es somit, schon in ungewBhnlieh kleiner Auftragsmenge Teae- 
tilien auf die Dauer wirksam flanrafea-t zu maohen<> 

Die in dem erfindungsgemaBen Flararaschutziaittel als Schaura- 

tnittel verwendeten Aunnoniurasalze WJnnen organischer oder 

anorganischer Nafcur sein, vorausgesetzt, daB sie v/asserlBs- 

lich sindo Geeignet sind Araraoniuinbromid 9 AminoniuiBpliosphate, 

Ammoniurathiocyanat und Amraoniumacetato Unter den Alkaliha- 

logeniden sind ©it Erfolg Natriumbromid , KaXiumbromid und 

Lithiutabromid eingesetzt werden 3 Ganz besonders vorteilhaft 

ist es f Mischungen einzusetsseno Dabei ist die Menge der 

einzelnen Komponenten nicht lcritiscii 9 sofern der Anteil des 

Getnisehes an der waBrigen Gesamtmischung etwa 1 bis 1o Ge- 

wiclits-# betragto Besonders vorteilhafte Mischungen sind: 

Aramoniumbromid und Diaramoniumpliosphat im Gewichtsverhait- 

nis 1 : 1 sowie Atamoniuiabpotnid t Diamtaoniumphosphat und Am- 

mat 

monimnsulfa/ ira Gewichtsverhaitnis 1:2:1* 

In der Harnstoff/Ester-mschung kBnnen statt Harnstoff und 
TMoharnstoff auch deren wasaerlBsliche Derivate eingesetzt 
werden» Harnstoff und IMoharnetoff eind einsaurige BaBen 
und daher leicht in ihr Sfiuresalz tiberzuftinren 0 So ent» 
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entsteht beispielswelse mit einer Mquimolaren Mange Salz- 
sSure das Salz dee MonohydrodloridSo Salze dieser Art lie- 
gen im Schutzutnfang der vor liege nden Erfindunge 

Der Anteil des Harnstoffs in der Harnstoff/Ester-Mischung 

kann zwischen etwa 1 und 5o Gewichts-jt variiereno Wie ge~ 
funden wurde, haben sich in dem Harnstoff/Eeter-Gemisch 
das Monoammoniurasalz des Phosphorsaure~bis~{2 t 3~dibrota~ 
propyl) Esters, das Diaarajoniurasalz des Phosphorsfture-2 f 3~ 
dibrompropyl Esters sowie das MonoaTamoniu^sals des Phos- 
phors&ure«2 f 3~Dibrotapropyl Esters besonders wirksatn erwie- 
sen, wobei die Alkofaolko^ponente des Esters ein Polybrotn 
Oder Polychlorpropanol is to Die Basen-Additionssalze lei« 
ten sich von einer Base uit einem geeigneten Ration abo Es 
sind Salze oit AlkaliiaetalXen und Erdalka lime ta lien, Ammo- 
niumsalze oder wasserlBsliche Salze mit Aminen, wie niede- 
ren Alkanol-Amtaonium- odor anderen Salzen organischer Ami- 
ne o Die Oberftihrung in die Basen^Additionssalza erfolgt in 
an sich bekannter Weise* Die Base wird mit einer im wesent- 
lichen aquiraolaren Menge einer geeigneten Base in wfi2r±ger 
ifisung oder in einem geeigneten organischen LBsungsmittel 
vie Methanol oder Xtlianol behandelt* 

« 11 - 
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Es 1st offensichtlich, daB zur Bildung von Basen-Additions- 
Baize n ein ereetzbares Wasserstoffion io Molekttl verftigbar 
Bein ouB, so daB Ester der Diamidopbospborsaure und Diester 

c 

der Amidopbospborsaure nicbt in derartige Basen=Additione- 

p 

salze tiberfiihrt werden ktfnnen* 

Einen anderen wesentiichen Bestandteil der er£indungsge*aBen 
wBBrigen Mi bc hung etellen die waseerlBslichen Atnin°Aldehyd- 
Harze dar. Ihre Herstellung erfolgt aus Harnstoff , Melamin 
oder Guanidin als Aminkomponente und Pormaldebyd und Glyoral 
als Aldebydkomponente. Die Herstellung selbst erfolgt in an 
sicb bekannter Weise* Das Mengenverbaitnis Amin zu Aldebyd 
ist nicht kritiscb solange als das Produkt wasserlSsliob ist. 
Die Wasserlbslichkeit bangt in ereter Linie von der Anzahl 
der vorbandenen Methyiolgruppen ab, 

Geoafi einer bevorzugten AuBftthrungsform ist der Anteil an 
PolyhalopropanolpbosphorsaureeBter in der erfindungsgemBBen 
waBrigen Miscbung grBBer als der Anteil an Atnlnaldehydhar z . 

Ein weiterer wesentlicber Bestandteil des erfindungsgemaBen 
waBrigen Flatmnschutztnittels ist der saurebildende Katalysa- 
tor„ Die unter diesem Begriff zusatataengefaBten Terbindungen 
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mtiesen in der lage sein, Pro tone n (protonic species) zu 

bilden, Beispiele derartiger Terbindungen sind S&ure-Ad- 

ditionaealse von Alkylaainen oder Hydroxyalkylaminen oder 
der Elemeate 

die Salze/der II. Haupt- und Nebengruppe n»it S&uren,, Be- 
sonders geeignet sind 2-Methyl°2<=*rainopropanolhydrochlo«= 
rid, Zinkchlorid und Magnesiumchlorid • Da diese Verbin- 
dungen als Katalysator wirken, sind nur geringe Mengen da- 
von in der erfindungsgeaiaBen Mischung notwendig, Vorzugs- 
weise vrerddn die Katalysatoren in einer Menge von o,1 bis 
2 Gewichts-^, am besten in einer Menge von etwa o,3 Ge- 
wichts-# eingesetzt. 



Die Beisandlung der lextilien, Teppich u„ dgl, mit den er- 
findungsgensaflen w&Brigea Flanroschutzmittel kann in jeder 
beliebigen Weise erfolgen-. Das PlammBchutziDittel kann un- 
ter Terwendung der in der Textilindustrie ttblichen Imprag- 
niervorrichtungen und -verfabren aufgetragen werden c 6e- 
eigne te Auftragsraethoden sind Badbebandlung, Sprtihauftrag, 
Auftrag nacfe der M Kiss~HGlI-Met&od© n cder ein Auftrag durch 
Aufspr^ee and fi'sekaenlassen des feppichs, aaehdem er auf 
dea Boi@n oder an der Wand angebraoht warden is* 0 Satfelich 
•kann aae& JsSo 2>afis3?s aaxi^nsss i^&jagerot&ede sngawaMt 
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einzlgen Behandlung Oder in mehreren aufeinanderfolgenden 
Behandlungen aufgetragen werden* Der Auftrag erfolgt in 
der Welse, dafi der behandelte Teppieh Oder die behandel- 
ten Textilwaren, Polster etc* nach dem Troeknen einen Auf- 
trag von etwa o,3 bis 1o Gewichts-# aufweisen* Nach dem 
Auftrag des w&flrigen Flammschutzmittels wird das behandel- 
te Material getrooknet und gehiirteto 

Aufier dem Sohaummittel, der Mischung aus Harnstoff/jBster, 
dem wasserlBslichen Aminaldehydharz und dem sSurebildenden 
Katalysator lcann die erfindungsgemSU3e wftfirige Mischung noch 
andere Bestand telle, z«Bo Weichmachmittel, Farbstoffe, 
Feuchthaltemittel u« dglo enthalten, aoweit diese Zusatze 
mit den Bestandteilen des Flammschutzmittels nicht in Reac- 
tion treteno 

Die Trocknung und Auehartung der mit dem w&flrigen Flamrn- 
schutzmittel behandelten Teppiche und Textilien erfolgt am 
beaten nach den in der Textilindustrie tibliohen Trocknungs- 
xnd H&rtungsverfahren und -apparatureno 

Mit dem erfindungsgemSfien Flammschutzmittel behandelte Tep- 
piche zeichnen sich auch bei sehr geringem Auftrag an 
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Flammsohutzoittel durcb eine besonders grofle una permanen- 
te Flammfestigkeit aus<> Die Teppiche kSnnen dabei a us ver- 
schiedenstem Material, u,a„ Voile, Polyester, Polyacryl- 
nitrll, Baumwolle, Bast oder aus Viskose-Kylon, bei~ 
spiels we ise einer Viskose-Nylonfaser la Mengeaverhaltnis 
8o : 2o sein* 

Insbesondere zar Bebandlung von leppicben haben sicb Flamm= 
schutBmlttel oit den im folgenden genannten Yerbindungen 
als bescmjiers wirkaam erwiesens 

Mae Mischung aus Amooniambrooid and Diammoniumphospbat im 
Gewlchtsverhaltnis 1 : 1 als Schaammittel entbaltende Mi- 
seating* 

Ein Gemisch, dessen Harnatoff/Ester-Mischung aus Harnstoff 
und dem Moaoamaoniumsalz des Phosphorsaure«=bis=<2,3~aifcrora« 
propyl) Es tears im Gewichtsverbaltnis 1 : 2 best-aht, 

Mischungen, deren wassevlgsllcfee Harze ein Melanin-Formal- 
dehyharz 1st and Mischungen, die als Katalysator 2~metbyl~ 
2~aminopr opan ol-hydr ochlor id en tba 1 1 e n e 
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Die folgenden Beispiele sollen dazu dienen, daa erf in- 
dungsgetn&fle FlaxninschutsnBittel eowie seine Anwendung und 
Wirkung bei der Behandlung von Teppichen anhand einiger 
bevorzugter Ausftihrungsformen nSher zu erl&utem* 




Es wurde ein w&Brigee yiammschuteTnittel aus den folgenden 
Bestandteilen und Mengen bergestellt: 



it 



Wasser 9 665 Gewichts- leile 

AnnnoniumbroBiid H3 n n 

D iammo n I umpho sphat 1 4 3 

Barnstoff 71 

das MonoamtnoniuinsalE 
dee PhosphorsSure- 
bis~(2 f 3-dibrompro- 
pyl) Esters H3 

Me latui n-Fanoa Id ebyd - 
bars 1 oo 

2 , 3-we thyl-2~aiBino- 
pr opa no i-hydr ochl or id 35 



tf « 



it 



tf ft 



In ein mit dieser wttfirigen Mischung geftilltes Bad tnit einer 
I eoperatur Ton etwa 24 °C (75° *) wurde ein Polyestertep- 
pich aus Polyttthylenterepbthalat ©it einer Bescbichtung von 
Poly£tbylen auf der Riickseite eingebracbt. Tor der Badbe- 
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handlung wurde der Teppich 1« Vakuura auf 2o # Peuchtigkeits« 

gehalt gebracht D Nach der Badbehanaiung wurde der Teppich in 

einer Trockenvorrichtung mit einer Einlafltemperatur von etwa 

152 °C una einer AuslaBtemperatur von etwa 132 °0 getrocknet 

«te verleiut 

Der Teppich wurde danach auf der Riickee^f backs Issed) and bei 
etwa 115 °C getrockneto Der so behandelte Teppich wies einen 
Auftrag von 2 f 25 Gewichts~# an festem ^latniaschutzmittel auf, 



Zur Qberprttfung der tfaschfestigkeit wurde der so behandelte 
Teppich in eine SeifenlSsung eingetaucht, 5 Minuten gekne- 
tet, tnii; frischem Wasser abgeschlaucht und getrockneto Die- 
se Behandlung wurde 1o roal wiederholt und der Teppich danach 
deta Pill-Test unterzogeno Der Pill Test ist eine Standardtne- 
thode der U*S.Ae zur Erprobung der Oberf lfichenentflaimiibar« 
keit kleiner Teppiche DOC PP 1~7o, 



Eeisgiel^II 



Mit dea wafirigen Flammschutzmittel nach Beispiel I warden 
die folgenden Teppiche behandelt: 



(a) ein aus Polyacrylnitril heroes te liter Teppich, 

(b) ein aus PolyO ,4~cyelohexyl9n 3irae^*iylen)terephthala1; 

hesfgestell^er Seppiefc, 

1 098 5 1 / 1 8 58 ~ «7 » 
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(c) ein Baumwollteppich, 

(d) ein Juteteppich, 

(e) ein aus Yiskose-tfylon ±m VerhSltais 8o : 2o hergestell- 
ter leppich, 

(f) eia aus Polyacryliaitril-poly(Ithylen terepkthalat) iia 

Verhaitnis 5o ; 5o hergestellter Teppicli, und 

(g) eia Wollteppiclio 



Jeder dieser Teppiche zeigte eisie verbesserte Feu ^erbes-fcfin< 
digkeito Die durcfct die Behandlung ait dem erfinduagsgetnasen 
waBrige^ Flatmaschuiztjittel eraiolte Terbasserung hinsicht- 
lich des? Niolitentflatambarkeit und die Best&ndigkeit des Auf« 
trags 1st von verschiedenen Faktoren vie der Struktur des 
Teppiclis, der Menge des Auftraga, der Hasrtung und der ange- 
wand ten Testme thoden abh&ngig* 



Beispiel III 



Das im 3©isp.'.el I beschriebene Verfahren vmrde wiederholt 
mit der Ausnahme, daB der eo behacdelte Teppicb elnen Auf=» 
trag aa trockenev PlaannBchutzmittel in folgenden Mengen auf- 
wiees o,3 Gewichte-jS, o,75 Gei«±olits->#, 1,5 Gewichts-^, 

, 3,o Gewichts~#, 7,o Gewiehts-# uad 1o»o 3e- 
wichis**,, Alle Tepplene wiesea eine verbesserte Peuerfestig- 
keitauf. 1 09 8 5 1 / 1 8 58 
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Beiagiel_IT 

Das in Beispiel I beschriebene Yextahxen wurde rait einem 
wftflrigea Plammschutzmittel wiederholt, aas als Schaummit- 
tel eine Mischung aus Ammoniumbromid und Diammoniumphos- 
phat im Gewichtsverhaituis 1 : 1 in den nachfolgend ange- 
gebenen Mengen enthielt: o,7 1,o 1,5 2,o 56, 4 s o 
6»o 7,5 i> und 1o,o Gewichts-£ 0 

Alle Proben zeigten eine verbesserte Peuarbest&ndigkeito 

Beispiel u T 

Daa im Beispiel I beschriebene Verfahren wurde rait einem 
wSfirigea Flasamschutzmittel wiederholt, das als Hams toff/ 
Ester-Mis chung eine Hischung aus Hamstoff und dens Monoatnmo- 
niuneais des Phosphor s&ur e-»bis- ( 2 , 3-dibr orapr op,yi ) Esters im 
Gawicht3verh£ltni3 1 : 2 in den folgenden Mengen enthielt: 
o,7 i, 0 1,5 3,0 7,5 i> und 1o,o Gewichts<~£„ 

m 

Alle Proben zeigten eine verbesserte Peuarbestahdiglceit,, 
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Das in Beispiel I besohriebene Verfahren wurde nit einen 
w&Srlgen Plannschutsnittel wiederholt, welches ein Mela- 
ain-Pomaldehyharz In den folgenden Mengen enthielt: 
o,2 Gewiohts-*, o,5 Gewiohte-*, 1,5 Gewiohts-*, 2,5 Oe- 
wlohts-jt, 5,o Oe%fichts-^o 

Alle Proben zelgten elne verbesserte Peuerbestandiglceit,, 



Beig2iel.VII 



r 

Dae i* Beispiel I beschriebene Verfahren wurde nit einem 
wSBrigen Plamnschutznittel wi&derholt, welches als saure- 
bildenden Katalysator 2-Methyl-2~aninopropanol in den fol 
genden Mengen enthielt: o,1 Gewichts-^, o,2 Gewichts-#, 
o,5 Gewiohts-jG, 1,o Gewichts-g und 2,o Gewichts-#o 

Alle Proben zeigten eine ▼erbesserte Peuerbestandiglceit, 




.e 



Ein w&Briges Plamnschutznittel wurde aus den folgenden Be 
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standteilen hergestellt: 



Wasser 9 325 Gewiefats-Seile 

Aunnonimnbromid 24o 11 w 

Diaimnoniuinphoepha t 24 o n n 

Barns toff 12o n * 

das Monoaumoaiutnsalz 
dee Phoaphorsaure-bis- 
( 2 f 3~dibrorapropyl) 

Esters 24o 11 n 

Me laiain-Por ma Idehyd- 

harss 1oo n tt 

2-Hetfayl«2~asinopropa« 

aol-hydrochlorid 35 » w 



Hit dieser wSBrigen LSsung wurde eia auf der Riiekseite mit 

trockener 0 
Jute versehener/Wollteppicfa duroh Bespriihen bei etwa 24 C 

n verleitnt und bei eta 132*0 

(75 F) imprSgnlert, auf der Rtickseite /schlieSXick/getrock- 

r 

net gehSrtet * Der so behandelte 

Wollteppich Iiatte einen trockenen PlatmBSchutjesaaf trag von 
2,4 



Nach der e^enfalls Im Beispiel I beschriebenen Waschbehaad- 
lung wurde der Seppiek auf seine Peuerfe&tlgkeit geprttft 
und ge f under* ? dafi er fiea Pillules t bestaad Q 



Anstelle ficr its Bsispiel I beschrlebene*- Wasohbehandlung wur< 
fie e.i&® weitaue Profre dee Teppicbs 1c eal einer kosraierziel-* 
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len Sfaampoonbehanaiung darch Trockenschaum unterworfen 0 
Auch diese Probe bestand den Pill-Test « 

BeigElel^IX 

« 

Das im Beispiel YIII beschriebene Verfahr«n wurde nit einen 

i ■ 

w&firigen Plamraschutzmittel w±ederholt f das anstelle dee Am- 
TDoniumbriDtDid-DiatBtaoaluraphosphat-GetBisches 4 Gewichts~# f be- 
zogen auf das Gewicht der gesamten wftBrigen Mischung eines 
Gemisches aus Amnion! urabroiaid , Biammoniumphosphat and Ammo- 
niumsulfamat im Geitfictttsverhaltnis 1:2:1 enthielt. Da- 
te! wurden hinsiohtlich der Eeuerfestigkeit gute Ergebnis- 
se erzlelto 

Beispiel X 

DqB im Beispiel VIII beschriebene Verfahren wurde mit einem 
wSSrigen Flammscfaatssraittel ^iederholt, das anstelle des 
Harnstoffs eine aquivalente Menge Thioharnstoff enthielto 
Bin nit diesem Plamraschutzraittel behandelter Teppich sseigte 
verbesserte Peuerfestigkeit* 

- 22 - 
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Beiapiel II 



Das im Beispiel I beschriebene Yerfahren wurde mit waflri- 
gen PlamtDschutzmitteln wiederholt, welche anstelle dee Mo- 
noatmooQiumsalzes dee Phosphorsaure~bis~(2, 3«dibrompropyl) 
Esters in aquivalenten Mengen die folgenden Ester enthielten 



Phosphors aure«bis~C 2 9 3~dibrompropyl) Ester 

Amidophosphorsaure~bis-( 2 , 3-dibr orapropyl) Ester 

Phosphorsaure-2 , 3~dibrotnpropyl Ester 

das Monoammonitimsalz des Phosphorsaure-2 f 3-dibrom- 
propyl Esters 

Amidophosphorsaure-2 , 3-dibrompropyl Ester 

das Dianrajoniumsalz des Phosphors aure-2, 3-d ibrotn- 
propyl Ester 

eine Mischung aus dem Monoamisoniiiinsalz des Phosphor-* 
saure-bis~(2,3~dibroiapropyl) Esters und dem Monoamrao- 
alurasalz des Phosphor s3ure-2 , 3-dibroopropyl Esters im 
Verhaitnis 1:1 

das AmmoniuTssalz des Amid ophosphorsaure«2, 3-d ibroa- 
propyl Esters 

den Amid ©phosphor saure-2, 3~dibrompropyl Ester 

das Monona triumsals des Phosphorsaure-bis~{2 f 3-dichlor« 
propyl) Esters 

das Monokaliurasals des Phosplaorsaare-bis-(2 f 3«dibroia~ 
propyl) Esters 

das Monocalciumsalz des Phosphor s&ure->bis~( 2, 3-dibrom- 
propyl) Esters 



Alle Proben zeigten hiasishtlich ihrer Feuerbestandigkeit 
gate Results te* 
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Belsplel XII 

Das in Belsplel I beschriebene V©rfahren vurde mit w&Bri- 
gen Flaramschutzmitteln wiederholt, welche ana telle des Me- 
lamin-Foroaldehydharzes In aquivalenten Hengen die folgen- 
den Harze enthielten: 

ein Barnstoff-Formaldehydharz 
ein Harnstoff-Glyoxalharz 
ein Melamin-Glyoxalharz 
ein Guanidin-Fomnaldehydharz 
ein Guanidin-Glyoxalharz 

m ♦ 

eine Mischung aus Harnstoff/Forualdehyd und 
Harnstoff/Glyoxal im Verhfiltnis 1 : 1 

Alle Proben zeigten Verbesserungen hinsichtlich der Peuer- 
bes t&ndigkeit * 

Belsplel XIII 

Das i« Beiapiel VIII beschriebene Verfahren wurde oit 
w&firigen FlsBraschutzmitteH wiederholt, die ans telle des 

4 

2-MBtbyl-2«afflinopropanol-hydrochlorid8 in aqaivalenten Men» 
gen die folgenden s&urebildenden KataljBatoren enthielt: 
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2-Methyl-2^tninopropanyl«hydrobromid 

4«Atnino~b u ta n o 1-hydr o chl orid 

a«Propylamin«-hydrochlorid 
ami n 

Xtha no l&ydr ochl or id 

Zinkchlorid 

Magneeiu@bromid 



Alle Probeti zeigten eine verbeseerte Peuerbeatacdigkeitn 



25 - 
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Patenta n spr ttche 



1. WaBriges Flamoschutzmittel, dadurch g e - 

i 

"kennzeichnet, dafi es 
ein Schaummittel, 

eine Mischung aus Harnstoff oder Thioharnstoff und min- 
desteas einenisauren oder neutralen Ester aus polyhalo- 
geniertera Propanol und Phosphors Sure f Monoatnidophos- 
phorsaure oder Diataidophosphorsaure hsra* den Salsen der 
genannten sauren Ester tnit einer Base, 
ein vasserXSeliches Aain-Aldehydharz sowie 
einen s&urebildenden Katalysator 
enthfilto 



2 0 WaBriges PlatrraischutzTraittel nach Anspruch 1 f da- 
durch gefcennzelchnett daB der Pro- 
pylrest des Esters mit Brom halogedert ist 0 



3* WSSriges Plamraschutzmittel naoh Anspruch 1 s da- 
durch gekenneeichnet, dafi der Pro* 
pylrest des Esters ©it Chlor halogeniert 1st. 



- 26 - 
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4o WSLBriges Flamrnschutzinittel nach den Ansprttchen 1 Ms 3, 
dadurch gelcGQQeeichnet, daB der 
Anteil des Schaummittels etwa o,7 - 1o Gewiehts-56, vor- 
zugsweise etwa 3,5-4 Gewichts-#, der Anteil der Hara- 
stoff/Ester-Mischung etwa o,7 - 1o Gewichts-^, vorzugs- 
weise etwa 3 Gewichts«#, der Anteil des wasserliSe lichen 
Harzes etwa o f 2 - 5 Gewichts-?6 t vorzugsweise etwa 1 Ge- 
wichts-56 und der Anteil des s&urebildenden Kataljaators 
etwa o f 1 - 2 Gewichts-^, vorzugsweise etwa o,3 Gewichts- 

bezogen auf das Gesaxotgewicht der waSrigen Mlschung, 
betrftgt* 

5- WSBriges Iflauraischutziaittel nach eineta der vcrhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekeonzeichaet, 
daB das Schausimittel eine liLschung aus Asmaoniuaabrossid 
und Diaramoniu^nphosphat 1m SewichtevorhSltnls '? : <? ist^ 



6» WSSriges yiatsamschutzmittel nach ©ineiL der vorliergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzelchnet, 
daB die Harnstoff/Bster»MiBehung ©ine Miachimg aus Barn- 
stoff und detn Monoamtnoniurasalz des Phosphor saure-bis-( 2, 3 
dibrompropyl) Esters iia Gewichtsverh&ltnis 1 : 2 isto 
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7. W&Briges Flamoschutzmittel nach einem der vorhergehenden 
Anaprtlche, d a d u r c a gekennzeiohpet, 
dafl das wasserlBsliche Amin-Aldehydharz ein Melamin- 
Formaldehydharz 1st. 

8o WaBriges Flaaraschutzmlttel nach einem der vorhergehenden 
Aneprtiche, d a d a r c h gekennzeichnet, 
dafl der eaurebildende KataXysator 2-Methyl~2«aminopropa- 
nol-hydrochlorid 1st. 

9 e WaBriges Flanraschutzicittel nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS es 

etwa 3,5 GewicMb-J* einer Mischung aus Annnoniutnbrooid 
und Diannnoniuiaphosphat im Gewichtsverhaitnis 1:1, 

etwa 3 Gewichts-?G einer Mischung aus Harnstoff und 
dec Monoaaraoniurasalz dee Phosphorsaure~fcis-(2,3-di- 
broffipropyl) Esters 1© Gewichtsverhaitnis 1: 2, 

etwa 1 Gewichts-^ eines wasser 18s lichen Melamin- 
Forinaldehyd-Harzes und 

etwa o,3 Gewich1$s-# 2^ethyl-2-aininopropanol-hydro- 

chlorid 
en thai t 0 
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1o» W&firiges FlanrajBchutzmlttel nach. einem der Torhergshenden 
Ansprtiche, dadurch gekeanzeich.net 
dafi es 

etwa 4 Gewichts-^ einer His c hung aus Ammoniumbronsid 9 
DiammoniuiaphoBphat und Aimnoniunjsulfan»t ±m Gewiobts* 
verbal tnis 1 : 2 s 1 f 

etwa 3 Gewichts~j6 einer Mischung aue Earns toff und 
&®xn Monoatnaoniutcsala des Phosphor s&ure-bis-f 2, 3-d i- 
brompropyl) Esters im GewichtsverhSltnie 1 : 2 f 

etwa J Gewichts-# eines waseer 16s lichen Helaiain» 

Portaaldehyd«Harsses und 

etwa o,3 Gewichts-# 2«M9thyl-2«atnino-=>propanol^liydro- 
chlorid 
enthaito 

* 

1 ; 

11 o Verwendung der w&firigen Flataraschutssttittel nach eine« der 
vorhergehenden Anspriiche sum Behandeln von Textilien, 
Deicen, Polster und insbesondere von Teppichen 0 

12. FlannoenbeetSndiger Teppich, dadurch gekenn 
zeichnet f daB er einen Auftrag von etwa o,3 - 
1o Gewichts-#» besogen auf das Gewicht des Teppichs^ 
eines troclcenen Flanmschutzinittels nach eines der An- 
sprtiche % bia 1o auf&eist* 
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